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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zum elektrotytrschen Einfarben anodisch erzeugter Oxidschichten auf Aluminium und 
Aluminiumlegierungen 

Verfahren zum elektrotytischen Einfarben anodisch er- 
zeugter Oxydschichten auf Aluminium und Aluminiumlegie* 
rungen, das die automatische Fuhrung des Prozesses von 
der anodischen Oxidation uber die Einfarbung bis zum Ver- 
dichten ermdglicht. Ausgehend von der Feststellung, dafi 
die Schichtstruktur der anodisierten Oberflache und die Zahl 
der belegten Poren verantworttich fur das Farbeergebnis 
sind. wurde gefunden. dafi der Stromverlauf wahrend einer 
dem Farbeprozel^ vorgeschalteten Gteichstrombehandlung 
eine Aussage uber die Schichtstruktur ermoglicht. Aus der 
Oifferenz zwischen den Maximal- und Endwerten der 
Gleichstrombehandlung kann unter Anwendung bekannter 
Regein der wirksame Kondensatorstrom berechnet werden. 
Dieser wird mit einer Konstanten der Berechnung des An- 
■ fangsstromes und mit einem die gewunschte Helligkeit be- 
f rucksichtigenden Term der Berechnung des Abschaltstro- 
mes zugrundegelegt. 
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die Sperrschicht angegriffen wurde. A us praktischen Er- 
wagungen wird aber vorteilhafierweise die Gleich- 
strombehandlung im Farbeelekirolyten durchgefiihrt. 

Nach Aniegen der Gleichspannung, deren Hohe der 
Grofienordnung der Anodisierspannung entspricht und 
konstant gehalten wird, steigt der Strom zunachst an 
und fallt dann gegen Ende der Gleichsirombehandlung 
ab. Aus der Differenz zwischen Maximal* und Minimal- 
strom sowic der Behandlungsdauer, die z. B. 60 Sekun- 
den betragt. kann unter Anwendung der in der Elekiro- 
lechnik bekannien Formein zur Berechnung des RC- 
Gliedes die wirksame Kondensatorspannung und der 
Kondensatorstrom ermitteli werden. Der Quotient aus 
Kondensatorstrom und Forenbelegungsgrad ergibt den 
Abschalistrom beim Farben. Der Anfangsfslrbestrom 
laQt sich dann aus der Formel: 
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salz cnlhaltenden Elektrolytcn, wobei dem Farbe- 
prozeB mil Wechselstrom eine Behandlung mit 
Gleichstrom vorgeschaltet wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Gleichspannung uber 10 bis 300 
Sekunden, vorzugsweise 50 bis 70 Sekunden, auf 
einem Wert von 5 bis 30 Volt, vorzugsweise 12 bis 
20 Volt, konstant gehalten, die Differenz zwischen 
dem Maximal- und Endwert des Gleichstromes ab- 
gegriffen und nach der in bekannter Weise erfol- 
genden Berechnung des RC-Gliedes zur Ermittlung 
des wirksamen Kondensatorstromes /koh der An- 
fangsstrom Unf der Wechselstrom-Farbebehand- 
lung nach der Gleichung 
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Anfangsstrom = Kondensatorstrom t, 
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errechnen. 

Die dem Anfangsfarbestrom entsprechende Farbe- 
spannung wird wahrend der elektrolytischen Einfar- 
bung bis zum Erreichen des Abschaltstromes konstant 
gehalten. Bei der beschriebenen Arbeitsweise. die durch 
Installierung eines Rechners vollautomatisiert werden 
kann, kann auf die Abmusterung und auf die sich aus 
dieser als notwendig ergebende Nachfarbung verzichtet 
und reproduzierbare. gleichmaOige Einfarbungen erhal- 
ten werden. 
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ermitteit wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der Abschaltstrom als Funktion der 
gewilnschten Helligkeit L* der Einf^rbung der 
Quotient aus iKon und dem Term 1,29—0,014 L'isi. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Gleichspannung vor der Far- 
bebehandlung dem Spannungswert bei der anodi- 
schen Oxidation im Schwefelsaureelektrolyten ent- 
spricht. 



BeLspiel 

Eine Charge aus Aluminiumprofiien der Legierung 35 
AlMgSi 0,5, die in einem Schwefiilsaure enthaltenden 
Elektrolyten unter Aniage von Gleichstrom anodisch 
oxidiert wurde, wird nach Zwischenspulung in den Me- 
tallsalz enthaltenden Filrbeelektrolyten gefahren und 
hier 60 Sekunden lang als Anode einer Behandlung mit 40 
Gleichstrom ausgesetzt. Aus dem Strom verlauf wird der 
Kondensatorstrom ermitteU. Dieser Wert wird durch 
den Forenbelegungsgrad dividiert. Betragt der Konden- 
satorstrom beispielsweise 400 A und die gewunschte 
Helligkeit L '= 65 (nach dem CIELAB-System), ergeben 45 
sich als Abschaltstrom nach dem elektrolytischen Ein- 
farben 11 20 A. Nach Mulnplikation des Kondensator- 
stromes mit 
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wird der Farbeanfangsstrom von 1981 A ermitteit. 

Nach Einstellung dieses Stromes wird die entspre- 
chende Spannung konstant gehalten bis zum Erreichen 
des Abschaltstromes von 1 120 A. 

Als Ergebnis wird eine gleichmaBig eingefarbie Ware 
mit der Helligkeit Z-*-65 erhalten, ohne daB eine zwi- 
schenzeitliche Abmusterung und Nachfarbung notwen- 
dig geworden ware. 

Sollen unterschiedliche Legierungen anodisiert und 
eingefarbt werden. sind Korrekturfaktoren zu ermitteln. 

Patentanspriiche 

I. Verfahren zum elektrolytischen Einfarben ano- 
disch erzeugtei Schichten auf Aluminium und Alu- 
miniumlegierungen mit Wechselstrom in Metall- 
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